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(54) Tepplchreiniger auf Cellulosebasis und Verfahren zu seiner Herstellung 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tep- 

pichreiniger auf Cellulosebasis sowie ein Verfahren zu 
seiner Herstellung. DIese werden in der chemischen 
Industrie, der Textilindustrie und der Reinigungsindu- 
strie beispielsweise zur Relnigung von Tepplchen in 
Hotels, Gewarbeflachen Oder auch im privaten Berelch 
verwendet. 

ErfindungsgemaB besteht der Teppichreiniger aus 
pordsen Partikein auf Cellulosebasis, die eine Reini- 

gungsflussigkeit und Tenside enthalten, wobei die Parti- 
kel eine Matrix aus Regeneratcellulose aufweisen mit 
einem Anteil von 0,001 bis 0,3 Carbamatgruppen pro 
Anhydroglukoseeinheit der Cellulose. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezteht sich auf 
einen Teppichreiniger auf Cellulosebasis und ein Ver- 
fahren zu seiner Herstellung. Derartige Teppichreiniger 
werden in der chemisclien Industrie, insbesondere in 
der Textilindustrie und auch in der Retntgungsindustrie 
eingesetzt. 

[0002] Zur Reinigung von Teppichen und anderen 
textilen Bodenbelagen werden herkommlichenweise 
flussige Oder auch feste Reinigungsmittel venA/endet. 
Die festen Reinigungsmittel werden als Trockenreini- 
gungsmittel bezeichnet und bestehen meistens aus 
einer festen, mehr oder weniger pulverformigen Matrix, 
die mit unterschiedlichen Reinigungsflussigkeiten 
getrankt ist. Diese pulverfdrmige Matrix wird auf die zu 
reinigende Flache aufgebracht, wobei die Reinigungs- 
flOssigkeit in der Matrix in Verblndung mit dem ublicher- 
weise darin enthaltenen Tensid den Schmutz auf der zu 
reinlgenden Flache aniost. Nach dem Verdunsten des 
in der Matrix ebenfalls enthaltenen Losungsmittets wird 
der Schmutz mit dem Tensid in der Matrix absorbiert. 
Die Reinigung des Teppichs erfolgt dann in einfacher 
Weise durch Abbursten oder Absaugen des Matrixma- 
terials zusammen mit dem Schmutz. Als Matrixmaterial 
sind eine Vielzahl von Stoffen bekannt, wie beispiels- 
welse anorganische Materialien, z.B. Kieselgur, Ktesel- 
sdure, Zeolithe, Tonerde, Talkum. als auch synthetische 
Polymere, z.B. Harnstoff-Formaldehyd-Harze, gemah- 
lener Polyurethanschaum, Polyethylenpulver, Polysty- 
rolpulver. usw., wie auch naturliche Polymere. Unter den 
naturlichen Polymeren befinden sich auch Produkte auf 
Cellulosebasis, z.B. SagespSne, Holzmehl, RIndenmehl 
Oder Cellulosepulver. Diese sind nicht nur kostengun- 
stig, sondern als biologisch abbaubare Naturstoffe auch 
umweltgerecht entsorgbar. 

[0003] Nachteilig an den ligninhaltigen Cellulose- 
produkten ist ihre braune Eigenfarbung. Daher wurde In 
der DE 34 37 629 vorgeschlagen, als Adsorptionsmittel 
reines Cellulosepulver mit TeilchengroBen zwischen 1 
und 150 ^m zu venwenden, die durch Vermahlung von 
Laubholzzelistoffen gewonnen werden. Diese Pulver 
besitzen nun allerdings den Nachteil, da3 sie zum einen 
nur eine sehr geringe Porositat und folglich auch nur 
eine geringe Aufnahmekapazitat fur die eigentliche Rei- 
nigungsflussigkeit besitzen und zum anderen sich auf- 
grund ihrer sehr geringen TeilchengroBe nur schwer 
handhaben und von den melsten Teppichen auch nur 
unvollstandig entfernen lassen. 
[0004] Die DE 44 1 1 047 schlagt daher vor, dem 
eigentlichen pulverformigen Adsorbens zusatzlich roll- 
fahige Partikel mit Abmessungen zwischen 1 und 50 
mm zuzusetzen. Diese Partikel konnen aus einem pord- 
sen schwammartigen Material, wie beispieisweise 
einem Viskoseschwamm, bestehen. Durch diese Beimi- 
schung wurde zwar die mechanische Beanspruchung 
der Teppichfasern vermindert und gleichzeitig die Ent- 
fernung von Flusen erieichtert, doch betragt der erfor- 



derlrche Feststoffanteil uber 40 Masse-% und stellt 
damit eine erhebliche okologische und okonomische 
Belastung dar. Weiterhin sind hierdurch die Probleme 
der Entfernung der staubformigen Celluloseprodukte 
5 und der zu geringen Flussigkeitsaufnahme nIcht geldst 
worden. 

[0005] Aus der DE 44 07 906 CI ist ein Verfahren 
zur Herstellung von Cellulosecarbamat bekannt. Wei- 
terhin wird in der DE 40 07 522 A1 ein Reinigungsmittel 

10 fur Teppich beschrieben, welches aus Formkorpern aus 
regenerierter Cellulose besteht. 
[0006] Es sind Teppk^hreinlger auf Basis von Cellu- 
loseperlen nach DD 206679 bekannt. die aus Viskose 
hergestellt wurden. 

15 [0007] Die wesentlichsten Nachteile des Viskose- 
verfahrens bestehen dabei darin, daB viele aufwendige 
und zeitraubende Verfahrensschritte notwendig sind, 
durch die VenA^endung des feuergefdhrlichen Schwefel- 
kohlenstoffs erhebliche Steherheitsvorkehrungen 

20 getroffen werden mussen und bei der Regenerierung 
neben Schwefelkohlenstoff auch Schwefeiwasserstoff 
freigesetzt wird. Da es sich bei beiden Verblndungen 
auch um stark toxische Substanzen handelt, entspre- 
chen diese Verfahren nicht mehr den heutigen Vorstel- 

25 lungen und Anforderungen des Umweltschutzes bzw. 
es mussen extreme technische Aufwendungen betrie- 
ben werden, damit diese Produkte nicht in die Umwelt 
gelangen, sondern zurQckgewonnen und in unbedenkli- 
che Verblndungen umgewandelt werden. Damit haben 

30 die porosen Perlen aus Regeneratcellulose, die aus 
Viskose hergestellt werden, den Nachteil eines hohen 
technischen und okonomischen Aufwandes bei ihrer 
Herstellung sowie die dabei entstehenden toxischen 
schwefeihaltigen Gase. 

35 [0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, einen Teppichreiniger und ein Verfahren zu sei- 
ner Herstellung zur Verfugung zu stellen. der nicht nur 
eine hohe Aufnahmekapazitat fur die Reinigungsflus- 
sigkeiten aufweist sondern auch eine auf die einge- 

40 setzte Cellulosemasse bezogene hohe 
Reinigungsleistung besitzt. Hierfur soli ein rationelles 
und umweltfreundliches Verfahren zur Herstellung zur 
VerfOgung gestellt werden. Diese Aufgabe wird durch 
den Teppichreiniger nach Anspruch 1 sowie das Verfah- 

45 ren nach Anspruch 14 gelost. Vorteilhafte Weiterbildun- 
gen des erfindungsgemafBen Teppich reinigers und des 
erfindungsgemaGen Verfahrens werden in den abhangi- 
gen AnsprQchen gegeben. 

[0009] Erfindungsgemaf3 besteht der Teppichreini- 
50 ger aus Cellulosepartikein, die eine Reinigungsflussig- 
keit und Tenside enthalten, wobei die Cellulosepartikel 
durch Koagulation einer an sich bekannten alkalischen 
Losung von Cellulosecarbamat und anschlieBendes 
Auswaschen und Zerkleinern des Cellulosegels erhal- 
55 ten werden. Dabei werden die Carbamatgruppen bei 
der Koagulation der Cellulosecarbamatldsung nicht voll- 
standig abgespalten, sondern es verbleiben noch 0,001 
bis 0,3 Carbamatgruppen pro Anhydroglukoseeinheit 
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der Cellulose im Produkt. Besonders vorteilhaft werden 
die Cellulosepartlkel nicht getrocknet sondern im initial- 
feuchten Zustand belassen. 

[0010] Vorteilhafterweise konnen diese so herge- 
stellten Gelpartikel weitere hydrophile Polymere, ins- 
besondere Polysaccharide, wie z.B. Starke Oder 
Guarmehl. Polysaccharidderivate, wie z.B. Carboxyme- 
thylcellulose, Carboxymethylstarke Oder Starkephos- 
phat, Oder synthetische, ionische Oder nichtionlsche 
Polymere, wie z.B. Polyakrylsaurederivate, Polystyren- 
sulfonat, Polyvinylalkohol oder Polyvinylpyrrolidon in 
immobilisierter Form enthalten. Diese Zusatzmengen 
kdnnen in weiten Grenzen varliert werden, sollten 
jedoch 20 Masse-% bezogen auf Cellulose nicht Qber- 
schreiten. 

[0011] Die bevorzugten TeilchengroBen fur die 
gequollenen Gelpartikel liegen im Bereich von 0.1 bis 5 
mm und das Wasserruckhaltevermdgen (die im Gel ent- 
haltene Wassermenge in % bezogen auf das getrock- 
nete Gel) der erfindungsgemaBen Gelpartikel sollte 
vorteilhaftenweise mindestens 400 % betragen. 
[0012] Das Einbringen der Reinigungsflussigkeit in 
die Cellulosepartlkel gemaB der Erfindung erfolgt in ein- 
facher Weise durch Suspendieren der aus dem Herstel- 
lungsprozeB der Partikel noch wasserhaltigen 
Gelteilchen in einer Mischung aus Wasser, einem C2- 
bis C4-Alkanol, -Alkandiol Oder -triol allein oder in 
Mischungen mit einem aliphatlschen Ldsungsmittel, 
einem Tensid und gegebenenfalls Duftstoffen bis zum 
annahernden Konzentrationsausgleich. AnschlieBend . 
wird die uberschussige Flussigkeit abzentrifugiert Oder 
abgesaugt und der fertige Teppichreiniger kann in einen 
luftdicht verschlieBbaren Behlilter oder Beutel abgefOlIt 
werden. Die abzentrifugierte Oder abgesaugte Flussig- 
keit kann dann durch Zugabe der nichtwassrigen Kom- 
ponenten wieder aufkonzentriert und erneut venwendet 
werden. 

[0013] Als Tenside werden die fur die Reinigung 
von Teppichen herkommlichenweise bekannten und 
bewahrten anionischen, nichtionischen und/oder 
amphoteren Tenside venwendet. 
[0014] Die Reinigung der Teppiche oder Textil- und 
Bodenbeldge erfolgt mit dem erfindungsgemSBen Tep- 
pichreiniger durch manuelles oder maschinelles Auf- 
streuen des Reinigers auf die Textilie oder den 
Bodenbelag und anschlieBendes Einarbeiten in die ver- 
schmutzten Flachen. Nachdem die Hauptmenge der 
Reinigungsflussigkeit verdunstet ist, werden die nun- 
mehr stark geschrumpften, den Schmutz enthaltenden 
Celluloseteilchen wieder abgesaugt. Je nach Ver- 
schmutzungsgrad werden 50 bis 200 g des erfindungs- 
gemaBen Teppichreinigers pro m^ angewendet. 
Erforderlichenfalls wird der Relnigungsschritt so lange 
wiederholt, bis die gewQnschte Reinigungswirkung 
erzielt wird. 

[0015] Besonders vorteilhaft besteht der vorge- 
schlagene erfindungsgemaBe Teppichreiniger aus: 
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a) 2 bis 25 % Masse-% initialfeuchte, nie getrock- 
nete Regeneratcellulosepartikel allein oder in 
Mischung mit einem oder mehreren hydrophilen 
Polymeren, 

5 

b) 5 bis 50 Masse-% eines C2- bis C4-Alkanols, - 
Alkandiols oder -triols allein oder in Mischung mit 
einem aliphatlschen Ldsungsmittel, 

10 c) 0,01 bis 5 Masse-% Tensid, 

d) Wasser, Duftstoffen sowie gegebenenfalls weite- 
ren ZusStzen ergdnzt auf 100 Masse-%. 

15 [0016] Uberraschendenweise hat sich gezeigt, daB 
durch die Venwendung der erfindungsgemaBen, hoch- 
gequollenen, rleselfahigen Cellulosegelpartikel nicht 
nur der Feststoffanteil Im Relnlger stark reduzlert wer- 
den kann, sondern auch die Reinigungswirkung deut- 

20 lich verbessert wird. Bedingt durch den im Vergleich zu 
den bekannten Teppichreinigern auf Cellulosebasis 
wesentlich geringeren Cellulosegehalt sind naturgemaB 
auch erheblich geringere Mengen an verschmutztem 
Teppichreiniger abzusaugen und zu entsorgen, was vor 

25 allem im gewerblichen Anwendungsbereich, z.B. in 
Hotels, BQrogebauden oder anderen dffentlichen Ein- 
richtungen, von groBem Vorteil ist 
[0017] Im folgenden werden einlge AusfOhrungs- 
beispiele zur Herstellung einiger erfindungsgemaBer 

30 Teppichreiniger sowie einige erfindungsgemaBe Tep- 
pichreiniger selbst beschrieben werden. 

Beispiel 1 

35 [0018] 400g Cellulosecarbamat mit einem Stick- 
stoffgehalt von 2,7 % wurden zunachst in 5 1 10-%iger 
Natronlauge bei -5 °C gelost. Die Losung wurde 
anschiieBend durch Envarmen auf 30 °C koaguliert. 
Das erhaltene Cellulosecarbamatgel wurde grob zer- 

40 kleinert, gewaschen neutralisiert und in einem Granu- 
liergerat bis auf eine mittlere TeilchengrdBe von ca. 1 
mm nachzerkleinert. 

[0019] Die resultierenden Cellulosegeltellchen. die 
nach dem Zentrifugieren einen Cellulosegehalt von 

45 16.5 Masse-% aufwiesen (entsprechend einem Was- 
serruckhaltevermdgen von 506 %), wurden mit einer 
Mischung aus 2 kg 2-Propanol und 50 g eines handels- 
Qblichen GeschirrspQImittels, das 30 % anionische, 10 
% nichtionlsche und < 5 % amphotere Tenside und 

50 einen Duftstoff enthielt, vermischt und erneut zentrifu- 
giert. 

[0020] Es wurden ca. 2,2 kg eines hellen partikuta- 
ren Produktes folgender Zusammensetzung erhalten: 

55 a) 18,5 Masse-% regeneriertes Cellulosecarbamat 
mit einem Reststickstoffgehalt von 1 ,5 %, 

b) 41 Masse-% Wasser, 
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c) 40 Masse-% 2-Propanol und 

d) 0,5 Masse-% Tenside, inklusive eines Duftstof- 
fes. 

[0021] Die Reinigungsleistung wurde in der Weise 
getestet, da3 eine stark mit StraBenschmutz und einem 
eingetrockneten Teefleck verunrelnigte Tepplchausle- 
geware zur Halfte mit etwa 100 g des Teppichreinigers 
pro bestreut wurde. Dieser wurde dann mit einer 
Burste eingearbeitet und nach dem Trocknen mit einem 
Handstaubsauger entfernt. Die visuelle Beurteitung der 
behandelten und der unbehandelten sowie einer unbe- 
nutzten Flache ergab, da3 der Teefleck vollstandig ent- 
fernt worden war und die normal verschmutzte 
Auslegeware nach der Behandlung von der unbenutz- 
ten nicht zu unterscheiden war. Eine Randbtldung bei 
der gereinigten Flache war nicht zu beobachten. 

Beispiel 2 

[0022] 360 g Cellulosecarbamat mit einem Stick* 
stoffgehalt von 2,7 % und 40 g Carboxymethylcellulose 
wurden zunachst in 5 1 10 %iger Natronlauge bei -5 °C 
gelost. Die Losung wurde anschlieBend durch Enwar- 
men auf 30 °C koaguliert. Das erhaltene Cellulosegel 
wurde grob zerkieinert, gewaschen neutrallsiert und in 
einem Granuliergerdt bis auf eine mittlere Teilchen- 
groBe von ca. 1 mm nachzerkleinert. 
[0023] Die resultierenden Cellulosegeiteilchen, die 
nach dem Zentrlfugieren einen Feststoffgehalt von 13 
Masse-% aufwies (entsprechend einem Wasserruck- 
haltevermdgen von 669 %), wurden mit einer Mischung 
BUS 2 kg 2-Propanol, 500 g Glyzerin und 50 g eInes 
handelsublichen Geschirrspulmittels, das 30 % anioni- 
sche, 10 % nichtionische und < 5 % amphotere Tenside 
und einen Duftstoff enthielt, vermischt und erneut zen- 
trifugiert. 

[0024] Es wurden ca. 2,5 kg eines hellen partikula- 
ren Produktes erhalten, dessen Reinigungsleistung wie 
folgt beurteilt wurde: eine Mischung aus Staubsaugers- 
taub, Erde, schwarzer und.rotbrauner Schuhcreme wur- 
den auf mehrere Stellen eines altrosafarbenen 
Polyamid-Veloursteppichstuckes in unterschiedlicher 
Starke aufgetragen. 

[0025] Am nachsten Tag wurden die Cellulosegel- 
partikel auf die verschmutzten Stellen gestreut und mit 
einer BOrste in den Teppichflor eingearbeitet. Nach dem 
Trocknen wurden die Ruckstande mit einem Hand- 
staubsauger entfernt. Die visuelle Beurteilung der 
behandelten und der unbehandelten Flachen ergab 
einen deutlichen Reinigungseffekt. Nach einer zweiten 
Behandlung war eine weitere Aufhellung der ver- 
schmutzten Teppichstellen zu erkennen. 

Beispiel 3 

[0026] Analog Beispiel 2 wurden Celiulosegelteil- 



chen hergestellt, die mit einer Mischung aus 1 ,5 kg 2- 
Propanol, 1 kg Petroleumbenzin (Kp.: 150-190 °C) und 
50 g eines handelsOblichen GeschirrspQImittels, das 30 
% anionische, 10 % nichtionische und < 5 % amphotere 
5 Tenside und einen Duftstoff enthielt, vermischt und auf 
einer Fritte abgesaugt. 

[0027] Es wurden ca. 2,5 kg eines hellen partikula- 
ren Produktes erhalten, dessen Reinigungsleistung wie 
in Beispiel 2 beurteilt wurde. Die visuelle Beurteilung 
10 der behandelten und der unbehandelten FlSchen ergab 
ebenfalis einen deutlichen Reinigungseffekt. Nach einer 
zweiten Behandlung waren kaum noch Unterschiede 
zwischen den verschmutzten und gereinigten sowie den 
unbehandelten Teppichstellen zu erkennen. 

15 

Patentanspruche 

1. Tepplchrelnlger in Form poroser Partikel auf Cellu- 
losebasis, die eine Reinlgungsflussigkeit und Ten- 

20 side enthalten, 

dadurch gekennzeichnet, da(3 
die Partikel eine Matrix aus Regeneratcellulose auf- 
weisen mit 0,001 bis 0,3 Carbamatgruppen pro 
Anhydroglucoseeinheit der Cellulose. 

25 

2. Teppichreiniger nach dem vorhergehenden 
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daB die Matrix 
zumlndest tellwelse aus Initlatfeuchter, nie getrock- 
neter Regeneratcellulose besteht. 

30 

3. Teppichreiniger nach einem der beiden vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Partikel ein Wasserruckhaltevermdgen von min- 
destens 400 % bezogen auf den Gewichtsanteil der 

35 Cellulose aufweisen. 

4. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Parti- 
kel im gequollenen Zustand nach Etnlagerung der 

40 Reinlgungsflussigkeit eine GroBe von 0.1 bis 5 mm 
aufweisen. 

5. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Parti- 

45 kel weitere hydrophile Polymere in immobilisierter 
Form enthalten. 

6. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Parti- 

50 kel weitere hydrophile Polymere bis zu 20 Masse-% 
bezogen auf den Celluloseanteil enthalten. 

7. Teppichreiniger nach einem der beiden vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 

55 das hydrophile Polymer ein Polysaccharid, ein Poly- 
saccharidderivat, ein synthetisches Polymer 
und/oder eine Mischung davon ist. 
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8. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet. da3 die Parti- 
kel weiterhin ein lelcht fluchtiges organisches 
Ldsungsmlttel enthalten. 

5 

9. Teppichreiniger nach dem vorhergehenden 
Anspruch. dadurch gekennzeichnet, dal3 die Parti- 
kel ein mit Wasser mischbares leicht flQchtiges 
organisches Ldsungsmlttel Oder Ldsungsmittelge- 
misch enthalten. io 

10. Teppichreiniger nach einem der beiden vorherge- 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, da3 
das organlsche Ldsungsmlttel ein C2 bis C4-Alka- 
nol, 15 
-Alkandiol Oder -Alkantriol Oder eine MIschung 
davon ist. 

11. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daQ die Parti- 20 
kel Wasser, Duftstoffe und/oder gegebenenfails 
weitere Zusatze enthalten. 

12. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch 2 bis 25 % an 25 
carbamatgruppenenthaltende Regeneratcellulose- 
partikeln, gegebenenfails gemischt mit einem oder 
mehreren hydrophilen Polymeren, 

5 bis 50 % eines C2- bis C4-Alkanols, - Alkandiols 
Oder -Alkantriols, eines aliphatischen Ldsungsmit- 30 
tels Oder einer MIschung mit einem aliphatischen 
Ldsungsmlttel 0,05 bis 5 % eines Oder mehrerer 
Tenside sowie ergdnzend Wasser, Duftstoffe 
und/oder weitere Zusatze, 

wobei samtliche Bestandteile sich aut 100 Masse- 35 
% erganzen. 

13. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ten- . 
side anionische, nichtionische und/oder amphotere 40 
Tenside sind. 

14. Verfahren zur Herstellung eines Tepplchrelnlgers, 
dadurch gekennzeichnet, 

daG Cellulosecarbamat in Natrontauge geldst wird, 45 
die Losung koaguliert wird, 
das resultierende Gel zerkleinert und gewaschen 
wird, und 

das Gel mit einem organischen Ldsungsmlttel oder 
Ldsungsmittelgemisch. sowie Tensiden versetzt 50 
wird. 

15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, da(3 das Cellulosecarba- 
mat in 5 bis 1 2 %iger Natronlauge geldst wird. 55 

16. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB Cellu- 



losecarbamat mit einem Stickstoffgehalt von 0,5 bis 
5 %, vorteilhaftenveise 1 bis 3 %, geidst wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Waschen 
des resultierenden Gels das Gel mit einem organi- 
schen, mit Wasser mischbaren Ldsungsmlttel oder 
Ldsungsmltteigemlsch versetzt und das In dem Gel 
enthaltene Wasser zumlndest tellwelse ersetzt 
wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB abschlieBend Ober- 
schusslge FIQsstgkelten aus dem Gel entfernt wer- 
den. 

19. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Entfernung der 
uberschussigen Flussigkeiten diese abgesaugt 
Oder abzentrifugiert werden. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet. daB die Koagulation 
durch hydrolytische Abspaltung eines Teils der 
Carbamatgruppen im alkalischen Milieu durchge- 
fQhrtwIrd. 

21. Verfahren nach einem der AnsprQche 14 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet. daB die Koagulation mit- 
tels Sauren durchgefiihrt wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Koagulation bel 
Temperaturen oberhalb 15 °C, insbesondere ober- 
halb Raumtemperatur, durchgefuhrt wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB vor der Koagulation 
ein Oder mehrere hydrophile Polymere mit dem Cel- 
lulosecarbamat Oder in der Cellulosecarbamatld- 
sung geldst oder suspendiert oder der 
Celiulosecarbamatldsung ais Ldsung oder Suspen- 
sion zugesetzt werden. 



5 



EP 1 063 282 A1 



Europaisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer d«r AnmeMung 

EP 00 10 9967 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorre 



Kennzeichnung des Ookuments mit Angabe. soweit 
der maOgebtichen Teite 



lich. 



Botrim 
Anspruch 



KLASSiFIKATION 0£R 
ANMELOUNQ (hit.Cl.T) 



0,A 



00 259 533 A (AKAD WISSENSCHAFTEN DDR) 
31. August 1988 (1988-08-31) 

* Selte 1, Zeile 14 - Zelle 18 * 

US 5 683 976 A (COLURCIELLO JR ANDREW F 
ET AL) 4. November 1997 (1997-11-04) 

* Spalte 10, Zeile 49 * Zeile 53 ♦ 

* Spalte 11. Zeile 48 - Zeile 60 ♦ 

* Anspruche 1-17 * 

OE 40 07 522 A (RAEDEL KUNSTSEIDENUERK) 
25. Oktober 1990 (1990-10-25) 

* Selte 1, Zeile 35 - Zeile 56 * 

* Anspruche 1-9 ♦ 

DO 206 679 A (ADW INST POLYNERENCHEMIE) 
1. Februar 1984 (1984-02-01) 

* Belsplel 1 * 

* Anspruche 1-3 ♦ 

US 4 834 900 A (NEIER-KRUG URSULA ET AL) 
30. Hal 1989 (1989-05-30) 

* Belsplel 4 * 

* AnsprQche 1-13 * 

OE 40 01 688 A (PIESTERITZ A6R0CHEMIE) 
16. August 1990 (1990-08-16) 

* Selte 3, Zeile 4 - Zeile 21 * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1997, no. 08. 
29. August 1997 (1997-08-29) 
& JP 09 099238 A (RENGO CO LTO), 
15. April 1997 (1997-04-15) 

* Zusanvnenfassung * 



1-20.22 



1-20.22 



CI 103/00 
CI 103/22 
CI 107/44 



1-20,22 



1-23 



1-13 



RECHERCHIERTE 
SACHOEBIETE {M.O.r) 



CUD 



Der vortiegendd Recherchenberioht wurde tur alie Patentansproche erstelit 



DEN HAAG 



21. September 2000 



Richards, N 



KATEOORIE DER OENANNTEN DOKUMENTE 

X : von beoondsr«r Bedeutung aBein betraentot 

Y ; von besomterBr BedeutunQ tn Vertilndung mil einer 

andoren VerdftentHchung derMllMn KaMgorto 
A : techmiogiaeher Hintergrund 
O ' nidtMclvfltilcfie Offorbarung 



T : d»r ErtMung zugrunde liegende Thaorien Oder Qrvmdsfitze 
E : ABwae Patentdokument. das jedoch arst am odar 
nach dam Anmaldadatum varftrranlUcht wvoiden iat 
0 : In dar AnmaUung angvfOhilea OokumenI 
L : aus tnitnn QrOndan angaKinrtea Oolomnt 



: Mfttfiad dar gtoichan PatentfamiUa.Qbei«Mmmandaa 
Ookumant 



6 



EP 1 063 282 A1 



ANHANG ZUM EUROPAiSCHEN RECHERCHENBERICHT 

UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 00 10 9967 



In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europAischen Recherchenbericht angsfiihrten 

Patentdokumente angegeben. 

Die Angaben uber die Famiiienmitglieder entsprechen dem Stand der Oatei des Europflischen Patentamts am 
Diese Angaben dienen nur lur Unterrichtung und ertoigen ohne Gewdhr. 

21-09-2000 



Im R6Chdrch0nb6ficht 


Datum def 




Milg|ied(«r)der 


Datum der 


angefOhrtes Patenidokunienl 


VerOftantlichung 




Patanttamilie 


VerdffentKchung 


DO 259533 A 


31-08-1988 


KEINE 


— — — — 


US 5683976 A 


04-11-1997 


AU 


710087 B 


16-09-1999 






AU 


1059497 A 


01-08-1997 






BR 


9612403 A 


13-07-1999 






CA 


2242336 A 


17-07-1997 






EP 


0882122 A 


09-12-1998 






GB 


2309034 A, 6 


16-07-1997 






UO 


9725400 A 


17-07-1997 






US 


5736494 A 


07-04-1998 


DE 4007522 A 


25-10-1990 


DO 


285512 A 


19-12-1990 


DO 206679 A 


01-02-1984 


AT 


18995 T 


15-04-1986 






BG 


47863 A 


15-10-1990 






DE 


3270438 0 


15-05-1986 






EP 


0075791 A 


06-04-1983 






FI 


823247 A,B, 


31-03-1983 






HU 


186129 B 


28-06-1985 






RO 


88346 A 


15-03-1986 






SU 


1512987 A 


07-10-1989 






US 


4599209 A 


08-07-1986 






US 


4664105 A 


12-05-1987 


US 4834900 A 


30-05-1989 


DE 


3707409 A 


15-09-1988 






EP 


0281881 A 


14-09-1988 






JP 


63235570 A 


30-09-1988 


DE 4001688 A 


16-08-1990 


DO 


279899 A 


20-06-1990 


JP 09099238 A 


15-04-1997 


KEINE 







FOr ndhere Eiraetheitan zu dtesem Anhang : stehe Amtsblattdes EuropdtGChan Patentamts. Nr. 12/82 



7 



